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التجربة 3.1 ... 


اختبار تحديد الوزن الحجمي 
أطواعننا غأأمنا 


1 النعريف: 12111111011 
هو وزن وحدة الحجم من التربة: يرمز له ب ( + ) وحدة قياسة هي (غ / سم ”) أو (طن / م ) تتوقف قيمة 
الوزن الحجمي في التربة على تركيبها المنيرالي ونسبة الرطوبة ومقدار مساميتها. 

1 تعيينه: 0ع15عع16ا56 

يتم إحراء اختبار الوزن الحجمي على عينات من التربة ذات حجم مناسب وذلك للحصول على نتائج دقيقة. 
3233.1 الأجهزة المستخدمة: 5لا أ0312م8 

1 - وعاء أسطواني من المعدن أو البلاستيك غير نافذ للماء. 

2 - ميزان حساس بدقة 1 غرام. 

3 - حامل مع صحن متصل بالميزان كما هو مبين في الشكل 21.3 ويجوز استخدام أي تركيبة أخرى تمكن 
من إيجاد وزن العينة المغمورة في الماء. 


الشكل 1.3 ميزان يمكن تدلية العينة من على ذراعه لوزنها تحت الماء 
4 - شمع (برافين). 
5 - اداة تسخين مناسبة لصهر الشمع. 
1 ضبط الجهاز: 45ا03123م3 01 1011غ12طأاةه6) 
يوضع الميزان بحيث يكون حامل الصحن فوق الوعاء الأسطواني: على أن تترك مسافة قدرها 30 سم 
على الأقل بينهما. يملأ الوعاء الأسطواني بالماء لارتفاع أدنى بحدود 8 سم من أعلى الوعاء. 
يوضع الوعاء أسفل الميزان حيث يضبط وضع حامل الصحن بحيث تصبح الكفة معلقة فوق الماء بدون لمس 
جوانب أو قاع الوعاء. يجب التأكد أن كل العينات التي سيتم اختبارها ستكون مغمورة تمامآ بالماء عندما 
تكون فوق الكفة. 
1 الطريقة: 118100 
1 - تجهز عينة التربة الى حجم مناسب (10 سم في كل اتجاة) ثم يتم وزنها. 
2 - تغطى العينة بالبرافين تماماً وذلك بإسقاطها فيه لمرات متتابعة. يجب ملاحظة عدم تكون فقاعات هواء 
أسفل طبقة الشمع ,ويراعى أن يكون الشمع في درجة حرارة تكفي لانصهاره فقط. وتترك العينة المبرفنة 
لتبرد ثم يتم وزنها . يحسب وزن البرافين المستخدم ( 1١‏ ) من العلاقة: 

آم - قط 2 قا 

با - وزن العينة المبرفنة. 
105 - وزن العينة قبل البرفنة. 
3 - تعلق العينة على الكفة ضمن الماء ويؤخذ وزنها في هذا الوضع. 
4 ترفع العينة من الماء ويتم تعيين الوزن الحجمي لها. 
1 الحسابات: 361035اباءعاتة©) 
يتم حساب حجم العينة من العلاقة التالية: 
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وفعت كدي 
18 
سن 10 وزن العينة المبرفنة بالهواء. 
و - وزن العينة مبرفنة وهي مغمورة بالماء. 
للا - وزت البرافين. 
ه 7 ب كثافة البرافين. 
تحسب كثافة التربة (7) من العلاقة التالية: 


و 111 - وزن عينة التربة. 
تحسب * الكثافة الجافة للتربة (ل/ ) من العلاقة التالية: 
١ 5‏ 


+1 


046 


الا - النسبة المئوية لمحتوى الرطوبة. 1 

يجرى الاختبار على ثلاثة عينات على الأقل ويتم أخذ وسطي الناتج. وتنظم النتائج في جدول التالي: 
المشروع: رقم العينة: 

الموقع : عمق العينة: 

رقم العينة : وصف التربة: 


الجدول 3.6.1 نتائج اختبار تعيين الوزن الحجمي لكافة حبيبات التربة. 


رقم العينة 

وزن العينة ‏ (غ) 

وزن العينة مبرفنة ‏ (غ) 

وزن العينة مبرفنة مغمورة بالماء ‏ (غ) 
حجم العينة ‏ (سمة) 

الوزن الحجمي ‏ (غ/ سم*ة) 
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